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Beschreibung: 

Gegenstand der Erfindung ist ein Separator fur Bleiakkumulatoren, der aus einem Bandmaterial 
gebildet ist, wobei auf dem Grundblatt des Separators in gleichen Abstanden angeordnete 
Hauptrippen als Abstandshalter gegenuber der positiven Elektrode und im Bereich, der den 
seitlichen Elektrodenrand uberdeckt, Verstarkungsrippen, die eng nebeneinander liegen und 
geringere Hohe als die Hauptrippen besitzen, angeordnet sind. 

Separatoren werden in Batterien benutzt, um die Elektrodenplatten entgegengesetzter Polaritat 
voneinander zu trennen, sodass lediglich Elektrolyt den leitfahigen Weg zwischen den beiden 
Platten bitdet. In Bleiakkumulatoren ist der typische Separator ein poroses Diaphragma mit pa- 
rallel verlaufenden Rippen auf einer Oberflache. Die Rippen liegen normalerweise an der positi- 
ven Elektrode an. Die flache Seite des Separators ist tiblicherweise der negativen Elektrode 
zugewandt. 

Aus dem Dokument EP 899 801 -A1 ist ein taschenformig um eine Elektrode gefalteter Sepa- 
rator bekannt, welcher einerseits in regelmafiigen Abstanden angeordnete Hauptrippen besitzt 
und andererseits im Bereich des Elektrodenrandes eine Vielzahl von eng nebeneinanderliegen- 
den Rippen geringerer Hohe, die zu einer Verstarkung des Randbereiches fiihren, welche ver- 
hindern sollen, dass insbesondere bei Streckmetallgittern Grate an den offenen Schnittkanten 
der Gitterstege das Separatormaterial durchstechen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Sicherheit des Separators gegen DurchstoBun- 
gen an den Seitenkanten der Elektrode weiter zu verbessern. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafj bei einem Separator der eingangs genannten Gattung 
durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelost. In den Unteranspruchen sind 
vorteilhafte Ausgestaltungen des Separators angegeben. 

Im folgenden ist der erfindungsgemafJe Separator anhand der Figuren naher erlautert. 

Figur 1 zeigt das Separatorbandmaterial hinter einem Streckmetallgitter. Figur 1a zeigt einen 
Querschnitt und eine Teilvergroflerung des Querschnitts durch den Separator. 

Die in an sich bekannter Weise aus Streckmetall hergestellte Elektrodenplatte 1 besitzt einen 
oberen Randabschluss mit Plattenfahne 2 und einen unteren Abschluss 3. An den seitlichen 
Randern ist das Material abgeschnitten. Dadurch entstehen Grate, die durch das dunne Sepa- 
ratormaterial durchstechen konnten. 
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Der hinter dem Streckmetall dargestellte Separator 4 besitzt in gleichen Abstanden angeord- 
nete Hauptrippen 5 und in dem Bereich, der den Rand der Elektrode 1 uberdeckt, Verstar- 
kungsrippen 6, die eng nebeneinander angeordnet sind und die eine wesentlich geringere Hohe 
als die Hauptrippen 5 besitzen. Beispielsweise besitzt bei ublichen Separatoren das Grundblatt 
eine Dicke von circa 0,15 - 0,25 mm, die Hauptrippen 5 eine Hohe von circa 0,45- 1,75 mm 
und die Verstarkungsrippen eine Hohe von circa 0,1 - 0,2 mm. 

Erfindungsgemali ist im Bereich der Verstarkungsrippen 6 parallel zu den Hauptrippen an je- 
dem Separatorrand eine Zusatzrippe 7 mit gleicher Hohe wie die Hauptrippen 5 vorgesehen, 
die direkt am seitlichen Rand der positiven Elektrode 1 anliegt. Diese Zusatzrippen 7 konnen in 
beiden Randbereichen insbesondere symmetrisch zu den Hauptrippen 5 angeordnet sein. Bei- 
spielsweise liegt bei einer ublichen Breite der Elektrode von ca. 144 mm der Abstand der Zu- 
satzrippen 7 im Bereich von ca. 140 mm bis 144 mm. Die Zusatzrippen 7 haben zur benach- 
(W barten Hauptrippe 5 einen Abstand von ca. 5 mm bis 7 mm. Die Hauptrippen 5 besitzen von- 
einander Abstande von ca. 14 mm. Durch die erfindungsgemafle Zusatzrippe 7, die im 
Extrusionsverfahren des Separatorbandmaterials leicht hergestellt werden kann, wird eine 
Materialanhaufung im Randbereich vermieden. Die Oxidationsbestandigkeit des Separators 
beim Einbau positiver Elektrodenplatten wird verbessert, da am Rand des Elektrodengitters 1 
die erfindungsgemafte Zusatzrippe 7 angeordnet ist und der Rand des Gitters daher nicht am 
Grundblatt anliegt. 
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Schutzanspruche 



1. Separator fur Bleiakkumulatoren, der aus einem Bandmaterial gebildet ist, wobei auf dem 
Grundblatt des Separators 4 in gleichen Abstanden angeordnete Hauptrippen 5 als Ab- 
standshalter gegenuber der positiven Elektrode 1 und im Bereich, der den seitlichen 
Elektrodenrand uberdeckt, Verstarkungsrippen 6, die eng nebeneinander liegen und gerin- 
gere Hohe als die Hauptrippen 5 besitzen, angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass 
im Bereich der Verstarkungsrippen 6 parallel zu den Hauptrippen 5 an jedem Separatorrand 
eine Zusatzrippe 7 mit gleicher Hohe wie die Hauptrippen 5 vorgesehen ist, die am 
seitlichen Rand der positiven Elektrode 1 anliegt. 

2. Separator nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzrippen 7 in beiden 
Randbereichen symmetrisch zu den Hauptrippen 5 angeordnet sind. 




Figur 1 



Zusammenfassung 



Separator fur Bleiakkumulat ren 



Ein Separator fur Bleiakkumulatoren ist aus einem Bandmaterial gebildet ist, wobei auf dem 
Grundblatt des Separators 4 in gleichen Abstanden Hauptrippen 5 als Abstandshalter gegen- 
iiber der positiven Elektrode 1 und im Bereich, der den seitlichen Elektrodenrand uberdeckt, 
Verstarkungsrippen 6, die eng nebeneinander liegen und geringere Hohe als die Hauptrippen 5 
besitzen, angeordnet sind. Im Bereich der Verstarkungsrippen 6 ist parallel zu den Hauptrippen 
5 an jedem Separatorrand eine Zusatzrippe 7 mit gleicher Hohe wie die Hauptrippen 5 vor- 
gesehen, die am seitlichen Rand der positiven Elektrode 1 anliegt und gegebenenfalls sym- 
metrisch zu den Hauptrippen 5 angeordnet ist. 



Veroffentlichung mit Figur 1 



